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(54) Title: PANELS PROVIDED WITH A FRICTION-BASED FIXING 

(54) Bezeichnung: PANEELE MIT AUF REEBUNG BASIERENDER FIXIERUNG 




(57) Abstract The invention relates to a panel, particularly a floor panel, comprising grooves (6) and tongues (7), which are pro- 
vided on lateral edges, for joining to additional panels. A groove (6) and a tongue (7) are respectively provided on opposing sides 
of the panel (1, 2). The inventive panel also comprises at least one contact surface (6a, 6b), which is located inside the groove (6), 

^ and comprises at least one contact surface (7a, 7b) that corresponds with the at least one contact surface (6a, 6b). When joined, the 
contact surfaces rest against one another at least in sections, whereby a material (8) that increases the friction between the pair of 

2? contact surfaces is placed on at least a portion of at least one contact surface. This material can consist of, in particular, particles (8) 

1^ or of a matrix. The invention also relates to a method for producing panels. 



ff) (57) Zusammenfassung: Paneel, insbesondere FuBbodenpaneel, mit an den Seitenkanten ausgebildeten Nuten (6) und Fedem (7) 
O aim Verbinden mit weiteren Paneelen, wobei an gegenuberiiegenden Seiten des Paneels (1, 2) jeweils eine Nut (6) und eine Feder 

0(7) ausgebildet sind, mit mindestens einer in der Nut (6) angeordneten Anlageflache (6a, 6b) und rait mindestens einer mit jeweils 
^ eines der mindestens einen Anlageflache (6a, 6b) korrespondierenden Anlageflache (7a, 7b) , wobei die Anlageflachen im 

^ r [Fortsetzung auf der n&chsten Seite] 
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verbundenen Zustand zumindest abschnittsweise aneinander anliegen, wobei auf zumindest einem Teil mindestens einer Anlage- 
flache ein die Reibung zwischen dem Anlageflachenpaar erhohendes Material (8) angeordnet isL Das Material kann insbesondere 
aus Partikeln (8) oder aus einer Matrix bestehen. Ausserdem wird ein Verfahren zu Herstellen der Paneelen ofifenbarL 
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Paixeele mit auf Reibung basierender Fixierung 

Die Erfindung betrifft ein Paneel, insbesondere ein 
FuSbodenpaneel, das uber miteinander korrespondierende 
Nuten und Federn verfugt und zu grofcf lachigen Elementen 
wie beispielsweise Wand- und Deckenverkleidungen oder 
FuSboden vereint werden kann. Die dauerhafte Fixierung 
der einzelnen Bauteile miteinander erfolgt uber Nuten und 
Federn in Verbindung mit weiteren Hilf smitteln. 

Es ist bekannt, dass Paneele und FuSboden uber Nuten und 
Federn zueinander in Position gebracht werden konnen. Urn 
eine dauerhafte Positionierung der Paneele zu erhalten 
ist es erforderlich, die einzelnen Paneele miteinander zu 
Verkleben oder unter zu Hilfenahme von mechanischen 
Verriegelungsmitteln so miteinander zu verbinden, dass 
ein auseinander gleiten der Paneele verhindert wird. 

Es hat sich gezeigt, dass das Auftragen des Klebers ira 
Zuge der Verlegung der Paneel sehr zeitaufwendig ist. 
Andererseits haben mechanische Verriegelungsmittel den 
Nachteil, dass durch die notwendige Verformung von 
einzelnen Bereichen des Bauteils bleibende Schaden am 
Bauteil in Form von Rissen verbleiben, die die 
Gebrauchstauglichkeit beeintracht igen . 

Der Erfindung liegt nun das technische Problem zugrunde, 
die bekannte Nut -Feder- Verbindung dahingehend zu 
verbessern, bei einfacher Handhabung wahrend des 
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Verlegens der Paneele das Zusammenhalten von Paneelen 
nach dem Verlegen zu verbessern. 

Das zuvor aufgezeigte technische Problem wird 
erfindungsgemafi durch ein Paneel rnit den Merkmalen des 
Anspruches 1 gelost. Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen 
der Erfindung sind in den Unteranspruchen angefuhrt. 

Erf indungsgemaS ist erkannt worden, dass an den 
Anlagef lachen durch das Vorsehen eines die Reibung 
zwischen den Anlagef lachenpaaren erhohenden Materials die 
Reibung derart erhoht werden kann, dass die Paneelen nur 
erschwert miteinander verbunden werden konnen, das 
Auseinanderbewegen der Paneelen aber wirksam verhindert 
werden kann. Die Anlagef lachen sind dabei entweder als 
parallele Flachen ausgebildet sind oder unter einem 
geringen Winkel zueinander ausgerichtet . Insbesondere 
sind die Anlagef lachen als Passf lachen ausgebildet. 

Die Reibung wird also zumindest von Teilen der 
Beruhrungsf lachen der Nuten und Federn soweit erhoht, 
dass einerseits ein Ineinanderschieben der beiden Paneele 
unter Einwirkung von auSerer Kraft, beispielsweise mit 
einem Schlagklotz und mit einem Hammer, noch gut moglich 
ist, andererseits die Paneelen soweit zueinander fixiert 
werden, dass ihre relative Lage durch den Gebrauch nicht 
verandert wird. 

Besonders bevorzugte Ausgestaltungen der Erfindung 
bestehen darin, Partikel vorzusehen, deren Materialharte 
groSer als die Materialharte des Tragermaterials des 
Paneels ist. Die Materialharte kann dabei als 
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Oberf lachenharte nach Brinel oder als Moos' sche Harte 
bestirnmt werden. 

In weiter bevorzugter Weise sind die Partikel in einer 
Matrix, insbesondere bestehend aus einem Klebstoff , 
angeordnet, die die Partikel einerseits gut fixiert und 
andererseits eine weitere Stabilisierung der Paneelen 
zueinander verbessert. 

Eine andere bevorzugte Ausfuhrungsf orm der Erfindung 
besteht darin, dass eine Matrix mit einer auf gerauhten 
Oberf lache auf der Anlagef lache angeordnet ist. Auch 
hierbei wird im verbundenen Zustand durch das Anliegen 
der Anlagef lichen aneinander die Reibung und somit das 
Zusammenhalten der Paneele verbessert. 

Ebenso wird das oben aufgezeigte technische Problem durch 
ein Verfahren zur Herstellung von Paneelen mit den 
Merkmalen des Anspruches 14 gelost. Auch hier sind 
vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung in den 
Unteranspruchen angef uhrt . 

Im folgenden wird die Erfindung allgemein und anhand von 
Ausfuhrungsbeispielen erlautert, wozu teilweise auf die 
beigefugte Zeichnung Bezug genommen wird. In der 
Zeichnung zeigen 

Fig. 1 ein erstes Ausf uhrungsbei spiel eines 
erf indungsgemaSen Paneels und 

Fig. 2 ein zweites Ausf uhrungsbei spiel eines 
erf indungsgemaSen Paneels. 
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Fig. 3 ein drittes Ausfuhrungsbeispiel eines 

erf indungsgemafeen Paneels im Ausschnitt, 

Fig. 4 ein viertes Ausfuhrungsbeispiel eines 

erf indungsgemaSen Paneels im Ausschnitt und 

Fig. 5 Darstellungen zur Definition der Rauhigkeit als 
ein Merkmal der Erfindung. 

FuSbodenpaneele werden in der Regel aus auf Holz oder 
holzahnlichen Stoffen basierenden Materialien 
hergestellt. Figur 1 zeigt als Beispiel 
LaminatfuSbodenpaneele 1 und 2, die aus einem 
Tragermaterial 3 wie HDF (hochdichter Faserplatte) , MDF 
(mitteldichte Faserplatte) oder Spanplatte bestehen, 
welches mit dekorativen Beschichtungen 4 und 5 versehen 
sind. Das Tragermaterial verfugt an alien vier Seiten 
uber Nuten 6 oder Federn 7. Die modernen 
Fertigungstechnologien gewahrleisten auch bei hohen 
Fertigungsgeschwindigkeiten saubere und glatte 
Oberflachen der Nuten und Federn bei vergleichsweise 
geringen Toleranzen. Dadurch erreicht man Nuten und 
Federn, die trotz guter Passung uber eine gute 
Verschiebbarkeit zueinander verfugen. 

Die gute Passung ist notwendig, damit die sich 
ausbildenden Oberflachen im verlegten Zustand keine 
Unebenheiten insbesondere im Stofibereich der einzelnen 
Paneele aufweist. 

Erf indungsgemaS ist die Mehrzahl von Partikeln, der auch 
als partikularer Stoff bezeichnet wird, auf einer der 
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Anlagef lachen aufgebracht, wobei die Partikel uber eine 
hdhere Harte als das Tragermaterial (HDF, MDF, 
Spanplatte) verfugen und somit eine Erhohung der Reibung 
erzeugen. Die erhohte Reibung ermoglicht dann eine 
festere Bindung der Paneele miteinander, als es bisher 
durch ein einfaches Ineinanderstecken der Paneele moglich 
gewesen ist. Fig. 1 zeigt die Partikel 8, die auf der 
Oberseite 7ader Feder 7 aufgebracht bzw. positioniert 
sind. Ebenso konnen die Partikel 8 auch oder nur auf der 
Unterseite 7b der Feder 7 aufgebracht sein. 

Es hat sich gezeigt, dass eine gewisse Scharf kantigkeit 
der Partikel 8 und eine eher kugelige oder walzenf ormige 
Form von Vorteil sind. 

Als Partikel sind mineralische Stoffe (Quarzsand, Kaolin, 
Tegel, Schiefer, Aluminiumoxid) und glasartige Stoffe 
ebenso geeignet wie auch Stoffe auf metallischer Basis 
(Eisen, Aluminium, Kupfer, Zinn, Zink oder verschiedene 
Legierungen) oder Kunst stoffe (insbesondere Duroplaste 
wie Aminoplaste und Phenoplaste, oder Polycarbonate und 
Acrylate) . 

Die Stoffe konnen beispielsweise aus Altstoffen aus der 
Anwendung, Abfallen oder Reststoffen von 
Produktionsverfahren gewonnen werden. Eine Moglichkeit 
dafur ist die Herstellung aus Laminaten beispielsweise 
fur die Holzwerkstof f industrie . Laminate sind aus 
mehreren mit Duroplastharzen impragnierten Papierbahnen 
aufgebaute Werkstoffe, die unter Einwirkung von Druck und 
Temperatur einen Werkstoff ergeben, der einerseits sehr 
sprod ist (ist bei der Generierung von scharfkantigen 
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Partikeln erf orderlich) und andererseits auf die 
erforderliche PartikelgroSe sehr einf ach aufgemahlen 
werden kann. Eine weitere Moglichkeit fur die Verwendung 
von Altstoffen ist die Verwendung von Altleiterplatten 
aus elektronischen Geraten. 

Fur die Partikelgrofce kann kein genereller Bereich 
angegeben werden. Dieser hangt von der Passgenauigkeit 
der Nut en und Federn ab, weiters von der aufgebrachten 
Menge und der Harte des Basismaterials . Es hat sich aber 
gezeigt, dass sich fur MDF und HDF als Kernmaterial eines 
Laminatfussbodens Glas und Quarzsand besonders eignen, 
wenn diese eine PartikelgroSe im Bereich zwischen 0,1 und 
0,5 mm, insbesondere zwischen 0,2 und 0,4 mm aufweisen. 

Die Partikel konnen die Oberflachen der Nuten und Federn 
vollstandig bedecken oder nur Teile davon. Es ist 
anzustreben, dass nur solche Flachen bedeckt sind, die im 
verlegten Zustand miteinander in Kontakt stehen. Die 
Partikel 8 konnen sich auf der Federoberf lache 7a, 7b 
und/oder auf der Nutoberf lache 6a, 6b befinden. 

Damit die Partikel im Zuge der Herstellung, der Lagerung, 
des Transportes und der Verlegung der Paneele auf den 
Flachen der Nuten und Federn verbleiben, mussen diese 
dort fixiert werden. Dies kann beispielsweise mittels 
einer Matrix erfolgen, die im Zuge der Paneelherstellung 
auf die Flachen der Nuten -und Federn aufgebracht wird und 
auf diese dann die Partikel positioniert werden. Es ist 
aber auch denkbar, dass die Partikel gemeinsam mit der 
Matrix in dieser dispergiert aufgebracht werden. 
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Als Matrix sind Kleber geeignet, die physikalisch 
und/oder chemisch harten konnen und in flussiger, 
pastoser Oder fester Form vorliegen. Die Verwendung von 
Schmelzklebern ist ebenso moglich wie die Verwendung 
diverser ein- und raehrkomponenten Lacke (Losemittel 
haltig, Losemittel frei, wasserbasierend) . 

Eine besondere Ausfuhrungsf orm ist die Verwendung von 
Wachsen und/oder Olen als Matrixmaterial . Die Matrix kann 
hier eine Doppelfunktion erfullen. Einerseits bewirkt sie 
eine Versiegelung des Tragermaterials im profilierten 
Bereich und schutzt diesen vor dem Eindringen von 
Feuchtigkeit . Andererseits erfiillt die Matrix die 
erf indungsgemaSe Aufgabe der Verankerung der Partikel. 
Die Kombinationswirkung der Matrix ist nicht nur auf 
Wachse und/oder Ole beschrankt. Es eignen sich dafur 
ebenso auch Lacke und beispielsweise Schmelzkleber . 

Eine weitere Ausfuhrungsf orm stellt die Verwendung von 
Folien als Matrixmaterial dar. Die Folien konnen entweder 
aus thermoplastischen Material ien bestehen, die dann im 
Zuge des Aufbringens auf die Flachen der Nuten und/oder 
Federn auf geschmolzen werden und damit auf den 
Oberflachen haften bleiben. Wahrend der Eirweichungsphase 
werden dann die partikuklaren Stoffe aufgebracht und 
durch Abkuhlung der Folie auf dieser bleibend verankert. 
Die Folien konnen aus Kunststoffen wie Polyethylen und 
Po'lypropylen bestehen. Andere Materialien mit 
thermoplastischen Eigenschaf ten sind ebenso moglich. Das 
plastif izieren der Folie kann mittels Ultraschallenergie, 
Infrarotstrahlung, Mikrowellenenergie, 
Hochf requenzenergie oder Warmeenergie in Form von 



WO 03/074814 



PCT/EP02/02516 



- 8 - 

Heifiluft oder hei£en, auf die Folie und/oder Oberflachen 
druckende, Flachen erfolgen. 

Neben thermoplastischen Folien eignen sich alle anderen 
Folienmaterialien, die zumindest einseitig mit einem 
Haftvermittler versehen sind. Der Haf tvermittler kann 
beispielsweise ein Kleber sein, aber auch alle anderen 
Mechanismen der Haftung von Folien auf Oberflachen werden 
unter diesem Begriff verstanden. Wasser als rein 
physikalischer Haftvermittler kann ebenso Anwendung 
finden. 

Eine andere Form der Haf tvermittlung ist die Verwendung 
von Anziehungskraften durch ein unterschiedliches 
Ladungspotential der miteinander zu verbindenden 
Oberflachen. So kann die haf tvermittelnde Wirkung 
zwischen der Folie, der Nut- und/oder Federoberf lache und 
den Partikeln auch durch Ausnutzung von elektrostatischer 
Ladung oder Reibungsladung erzielt werden. 

Eine besondere Ausfuhrungsf orm stellt die Verwendung von 
Folien dar, die die Partikel bereits beinhalten. Dafur 
konnen sich die Partikel entweder gleichmafiig verteilt in 
oder auf der Folie befinden. Fur die Auftragung der Folie 
auf die Paneele ist dann nur ein einziger Arbeitsschritt 
notwendig . 

Eine spezielle Ausf uhrungsforro ist die Verwendung von 
Partikel mit einer Matrix, die in der Lage ist, im 
verlegten Zustand eine Klebekraft zu entwickeln. Hier 
haben die Partikel vorerst die Aufgabe durch Reibung die 
Position der einzelnen Paneele beizubehalten, so dass der 
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Kleber darm nach Aktivierung seine Klebekraft entwickelt 
und zusatzlich zur Reibungskraf t eine Klebekraft die 
dauerhafte Positionierung der Paneele gewahrleistet . 

Die Aktivierung kann beispielsweise durch einen im Zuge 
der Verlegung auf gebrachten Aktivator erfolgen. Es ist 
aber auch moglich, Kleber zu verwenden, bei denen der 
Aktivator in mikrokapsularer Form vorliegt und durch die 
Einwirkung von Druck und Scherung unterstutzt durch die 
Partikel im Zuge der Verlegung freigibt. Hier sind die 
Partikel insofern von Vorteil, dass sie ein Aufbrechen 
der Mikrokapseln unterstutzen. 

Die Partikel konnen vor ihrem Auftrag auch mit einem 
Kleber bereits umhullt sein, der die erf orderliche 
Fixierung mit der Nut- und Federoberf lache ermoglicht. 
Die Aktivierung der Fixierung kann beispielsweise durch 
physikalische Trocknung, aber auch mittels Warme und/oder 
Strahlung (Infrarot, ionisierende Strahlung) erfolgen. 

Fur die Anwendung der Erf indung fur ein 

Laminatfufibodenpaneel kann es erforderlich sein, fur die 
Erzielung hoher Reibungskraf te die Form der Nuten und 
Federn speziell darauf abzustitnmen. Fig. 2 zeigt eine 
solche Ausfuhrung der Nuten und Federn im Schnitt 
senkrecht zur Langsausdehnung der Nut und Feder, wobei 
Fig. 2a die beiden Paneele 1 und 2 vor dem 
Ineinanderschieben darstellt und Fig. 2b die beiden 
Paneele im zusammengefugten Zustand zeigt. 

Die Feder 7 besteht aus zwei zur Oberflache 10 der Paneel 
parallelen Flachen 16 und 17. An diese schlieSt eine 
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geneigte Flache 13 bzw. 15 an, auf der sich die Partikel 
8 und die Matrix befinden. Dies ist schematisch an der 
dickeren Linienf uhrung zu erkennen. Die Nut 6 verfugt 
ebenso uber zur Oberflache 11 parallel ausgerichtete 
Flachen 18 und 19. 

Fig. 2 zeigt eine fur diese Anwendung besonders geeignete 
Ausfuhrungsform der korrespondierenden Nut und Feder. Die 
Flachen 13 bzw. 15 verlaufen urn den Winkel a x schrag zur 
Flache 16 bzw. 17. Die dem Nutengrund zugewandte Flache 
12 ist urn den Winkel geneigt, wobei der Winkel 
grower ist als der Winkel o^. Dadurch wird erreicht, dass 
beim Zusammenfuhren der Nut 6 und der Feder 7 die 
Partikel 8 durch den Keil, den die Flachen 13 und 12 bzw. 
14 und 15 aufweisen, und durch ihre Scharf kantigkeit in 
das Tragermaterial eingedruckt werden. Dadurch wird die 
Reibung und damit die erf orderliche Kraft die beiden 
Paneele auseinander zu ziehen, erhoht. 

Fig. 3a zeigt eine rauhe Oberflache, die durch eine 
Matrix und auf dieser verteilte Partikel 8 auf einer 
Anlageflache 13 des Paneels 1 gebildet wird. Man erkennt, 
dass die Anlageflache 13, auf der die Matrix positioniert 
ist, um den Winkel geneigt ist. Die korrespondierende 
Anlageflache 12 des Paneels 2 weist (im Gegensatz zur 
Fig. 2) keine Neigung auf. 

Im gefiigten Zustand ist zu erkennen, dass zumindest ein 
Teil der Partikel 8 einerseits ihre Lage relativ zur 
Anlageflache 13 verandert haben -und andererseits sich in 
die geneigte Flache und/oder in die dazu 
korrespondierende Anlageflache 12 eindringen. Das ist 
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insbesondere im zulaufenden Teil des sich zwischen den 
Anlageflachen 12 und 13 ausbildenden Keils der Fall. 

Fig. 4a zeigt anhand eines weiteren Ausfuhrungsbeispiels 
eines erf indungsgemafcen Paneels in starker VergroSerung 
die in Fig. 2 bereits erlauterten Paneele 1 und 2 mit den 
Anlageflachen 6a und 7a, die vorliegend nicht mit 
Partikeln versehen sind. Eine Matrix 20 ist stattdessen 
aufgebracht worden, deren Oberflache aufgrauht ist und 
Erhebungen 21 aufweist. 

Es ist zu erkennen, dass die Anlageflache 7a, auf der 
sich die Matrix 20 befindet, im Bereich der Matrix 20 in 
Form einer Stufe 22 ausgenommen ist, urn die Filmstarke 
der Matrix 20 aufzunehmen, so dass nur die Erhebungen 21 
uber die Anlageflache 7a hinausstehen. 

Fig. 4b zeigt die Anlageflachen 7a und 6a in Kontakt 
miteinander, wobei sich die Erhebungen 21 zumindest 
teilweise in das Material des Paneels 2 im Bereich der 
Anlageflache 12 eingedruckt haben. Durch die dadurch 
entstehende erhohte Reibung wird das Auseinanderziehen 
der Paneele 1 und 2 erschwert. 

Als Material fur die Matrix 20 eignen sich Materialien, 
die im Zuge der Erhartung duroplastische Eigenschaf ten 
aufweisen. Geeignet sind beispielsweise Aminoplaste, 
Phenoplaste, Acrylate wie z.B. PMMA 

(Polymethylmetacrylat) , Polycarbonate, Polys tyrol und 
Materialien auf Polyurethanbasis . 
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Der Auftrag kann durch konventionelle Verfahren wie 
Spritzen, GieSen, Walzen und Spachteln erfolgen, sofern 
das Material in flussiger oder pastoser Form vorliegt. 

Die gewiinschte rauhe Oberflache kann erzielt werden durch 
im Material enthaltene Additive oder durch vor dem 
Erharten erfolgte Behandlung der Matrixoberf lache mit 
Strukturgeberrollen oder ahnlich wirkenden Werkzeugen. 
Ebenso denkbar ist die Erzielung einer rauhen Oberflache 
durch Sandstrahlen einer erharteten glatten 
Matrixoberf lache. 

Es ist aber auch denkbar, dass das Material in Folienform 
aufgebracht wird, wobei die Folie dann mit dem 
Tragermaterial beispielsweise durch Kleben verbunden 
wird. Hier eignet sich fur die Erzielung der rauhen 
Oberflache die Sandstrahltechnologie. 

Die Rauhigkeit kann entsprechend der Darstellung in Fig. 
5 definiert werden. Hier soil die Rauhtiefe R t in etwa den 
Erhebungen 21 der Matrix 20 in Fig. 5a bzw. dem 
Durchmesser der Partikel 8 in Fig. 5 b entsprechen. 
Beispielhaft kann eine Rauhigkeit im Bereich zwischen 
0,05 und 0,5 mm angegeben werden. 

Die Bestimmung der Rauhtiefe erfolgt durch Anlegen einer 
Tangente an die Oberflache, wobei der Abstand der 
Tangente zuir gedachten Flache der korrespondierenden 
Flache bestimmt wird. 
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BEISPIEL 1: 

Die Ober- und Unterseiten der Nuten und Fedem von 
herkommlichen Lamina tfu£bodenpane el en werden mit einem 
dunnen Film einer handel sub lichen Dispersionsf arbe auf 
Acrylatbasis uberzogen. Die Dispersionsf arbe wird 
ublicher weise zum Ausmahlen von Wanden und Decken 
verwendet und ist hoch gefullt mit Kreide und 
Titanoxiden. Auf den noch nassen Farbfilm wird Quarzsand 
mit einem Kornungsbereich von 0,2 bis 0,4 mm aufgestreut 
und anschliefien getrocknet. Man erhalt * FuSbodenpaneele, 
die an ihren Ober- und Unterseiten der Nuten und Fedem 
einen weiSen Uberzug aufweisen und sich an diesen Flachen 
rau anfuhlen. Beim daruber streichen mit den Fingern 
lassen sich aber keine Partikel herauslosen. 

Die Paneele werden dann im Zuge der Verlegung in der 
selben Ebene zueinander gelegt und wie dem Fachmann 
bekannt unter der Verwendung von Hammer und Schlagklotz 
zu einem groSf lachigen FuSbodenbelag vereint. Der Boden 
ist sofort gebrauchstauglich und beim Begehen kann kein 
auseinander gleiten der Paneele beobachtet werden. 

Eine Prufung der erforderlichen Zugkraft von 
zusammengefuhrten Paneelen zeigt, dass diese mit ca. 90 
N/cm Nutlange in einer vergleichbaren GroSenordnung 
liegt, wie sie dem Fachmann fur mit WeiSleim verklebte 
Paneele bekannt ist. 
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BEISPIEL 2: 

Paneele wie aus Beispiel 1 wurden unter ohne Einsatz von 
Quarzsand hergestellt und analog verlegt. Als Partikel 
zur Erhohung der Reibung werden die in der 
Dispersionsf arbe dispergierten Stoffe verwendet. 

Die Zugkraft gepruft mittels einer Zugpruf mas chine lag 
mit etwa 50 N/cm in einem durchaus gebrauchstauglichen 
Bereich. 

BEISPIEL 3: 

Auf die Nuten und Federn wird wie in Beispiel 1 ein 
schnelltrocknender Nitrolackf ilm aufgebracht. In den noch 
nassen Film werden Glaspartikeln mit einer KorngroSe von 
0,05 bis 0,3 mm aufgebracht, so dass sich ein rauh 
fuhlender Belag ergibt. 

Analog zu Beispiel 1 wird ein grofif lachiger Fufibodenbelag 
hergestellt, der hinsichtlich der Gebrauchstauglichkeit 
gleiche Eigenschaf ten aufweist. 

Die Zugkraft gepruft mittel einer Zugprufmaschine betragt 
ca. 70 N/cm. 

BEISPIEL 4: 

Aus Laminatresten, die fur die Herstellung von 
Kuchenarbeitsplatten verwendet werden, wurde ein 
feinkorniges Granulat mit einer Muhle hergestellt. Dieses 
weist ein Korngrofienspektrum von 0,03 bis 0,4mm auf und 
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wird mit einem Schmelzkleber auf PVA-Basis 
oberflachenbeschichtet. Die so erhaltenen Partikel werden 
dann auf die Ober- und Unterseiten ausschlieSlich der 
Federn aufgebracht und durch Einwirkung von Infrarot- 
Strahlungsenergie darauf fixiert. 

Die Verlegung eines grofcf lachigen Bodenbelages zeigt eine 
gute Gebrauchstauglichkeit und die Zugkraft liegt bei 63 
N/cm. 

BEISPIEL 5: 

Dieses Beispiel zeigt die Verwendung eines 
mikrokapsularen Klebersystems in Verbindung mit 
Partikeln. Das Klebersystem besteht aus einer in Wasser 
dispergierten Basis und einem in Mikrokapseln enthaltenem 
Aktivator. Als Partikel wird eine Mischung bestehend aus 
je 1 Gewichtsteil Quarzsand und feinen Eisenspane 
verwendet. Die Mischung hat einen KorngroSenbereich von 
0,2 bis 0,4 mm.- 

Fur die Herstellung der Paneele wird zuerst die Basis wie 
die Dispersionsfarbe in Beispiel 1 auf die Nuten und 
Federn aufgetragen. Unmittelbar danach erfolgt der 
Auftrag der Mischung und der Mikrokapseln. Durch 
Einwirkung von Warme wird die Basis soweit angetrocknet , 
dass die darauf befindlichen Partikel und Kapseln 
verankert bleiben. 

Die so erhaltenen Paneele werden zu einem Boden 
vereinigt, der eine ausgezeichnete Gebrauchstauglichkeit 
aufweist . 
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Die Zugkraft gepruft mittels einer Zugpruf mas chine lag 
mit 93 N/cm in einem hohen Bereich. 
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Patentanspruche 

1. Paneel, insbesondere FuEbodenpaneel, 

mit an den Seitenkanten ausgebildeten Nuten (6) und 
Federn (7) zum Verbinden mit weiteren Paneelen, 
wobei an gegenuberliegenden Seiten des Paneels (1,2) 
jeweils eine Nut (6) und eine Feder (7) ausgebildet 
sind, 

mit mindestens einer in der Nut (6) angeordneten 
Anlageflache (6a, 6b;12, 14) und 
mit mindestens einer mit jeweils eines der 
mindestens einen Anlageflache (6a, 6b; 12 , 14) 
korrespondierenden Anlageflache (7a, 7b;13 , 15) , 
wobei die Anlagef lachen (6a, 6b; 12, 14) und 
(7a, 7b; 13 ,15) im verbundenen Zustand zumindest 
abschnittsweise aneinander anliegen, 
dadurch gekennzeichnet , 

dass auf zumindest einem Teil mindestens einer 
Anlageflache (6a,6b;7a,7b;12,14;13,15) ein die 
Reibung zwischen dem mindestens einen zugeordneten 
Anlagef lachenpaar (6a, 7a; 6b, 7b; 12, 13; 14, 15) 
erhohendes Material (8; 20) angeordnet ist. 

2. Paneel nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass eine Mehrzahl von Partikeln (8) auf zumindest 
einem Teil der mindestens einen Anlageflache 
(6a, 6b; 7a ,7b; 12, 14; 13, 15) angeordnet ist, 
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wobei die Materialharte der Partikel (8) groSer als 
die Materialharte des Tragermaterials des Paneels 
(1,2) ist. 

3. Paneel nach Anspruch 2, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Partikel (8) eine scharf kantige Form 
aufweisen. 

4. Paneel nach einem der Anspruche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Partikel (8) eine kugelige oder 
walzenf ormige Form aufweisen. 

5. Paneel nach einem der Anspruche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Partikel (8) aus einem mineralischen Stoff , 
beispielsweise Quarzsand, Kaolin, Tegel, Schiefer 
oder Aluminiumoxid, aus einem glasartigen Stoff, aus 
Stoff auf metallischer Basis, beispielsweise Eisen, 
Aluminium, Kupfer, Zinn, Zink oder verschiedene 
Legierungen oder aus einem Kunststoff , insbesondere 
aus einem Duroplast wie Aminoplast und Phenoplast, 
oder aus einem Polycarbonat oder Acrylat besteht. 

6. Paneel nach einem der Anspriiche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die GroSe der Partikel (8) im Bereich zwischen 
0,05 mm und 0,5 mm, vorzugsweise zwischen 0,2 und 
0,4 mm liegt. 
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7. Paneel nach einem der Anspruche 1 bis 6, 
dadurch gekermzeichnet , 

dass die Partikel (8) mit einer Matrix auf der 
mindestens einen Anlageflache (7a, 7b;13 , 15) oder 
(6a, 6b; 12, 14) aufgebracht sind. 

8. Paneel nach Anspruch 7, 
dadurch gekermzeichnet, 

dass die Matrix aus einem Kleber, einem Lack oder 
einem Wachs oder 01 besteht. 

9. Paneel nach Anspruch 7, 
dadurch gekermzeichnet , 

dass die Matrix aus einer Folie, insbesondere aus 
einer thermoplastischen Klebefolie besteht. 

10. Paneel nach einem der Anspruche 7 bis 9, 
dadurch gekermzeichnet , 

dass die Matrix nach dem Zusammenfugen der Paneele 
(1,2) eine Klebekraft bewirkt. 

11. Paneel nach Anspruch 10 , 
dadurch gekermzeichnet, 

dass die Matrix aus einem aktivierbaren Klebstoff 
besteht . 

12. Paneel nach Anspruch 10, 
dadurch gekermzeichnet, 

dass die Matrix eine in Mikrokapseln enthaltene 
erste Komponente eines Mehrkomponentenklebstof f es 
und mindestens eine weitere Komponente des 
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Mehrkomponentenklebstoffes in der Matrix oder in der 
Ummantelung der Mikrokapseln enthalten ist. 

13. Paneel nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass eine Matrix (20) mit einer aufgerauhter 
Oberflache auf zumindest einem Teil der mindestens 
einen Anlageflache (6a,6b;7a,7b;12, 14;13,15) 
angeordnet ist. 

14. Paneel nach Anspruch 13, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die aufgerauhte Oberflache der Matrix (2 0) 
hervorstehende Erhebungen (21) aufweist. 

15. Paneel nach Anspruch 13 oder 14, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Anlageflache (7a) fur ein Anbringen der 
Matrix (20) eine Ausnehmung (22) aufweist. 

16. Paneel nach Anspruch 15, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass im wesentlichen nur die Erhebungen (21) der 
Matrix (20) uber die Flache der die Ausnehmung (22) 
umgebenden Anlageflache (7a) hervorstehen. 

17. Paneel nach einem der Anspruche 13 bis 16, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Materialharte der Matrix (20) groSer als 
die Materialharte des Tragermaterials des Paneels 
(1,2) ist. 
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18. Paneel nach einem der Anspruche 13 bis 17, 
dadurch gekennzeichnet , 

dass die Matrix (20) aus einem duroplastischen 
Material besteht. 

19. Paneel nach einem der Anspruche 1 bis 18, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die mit den Partikeln (8) versehene 
Anlageflache (7a, 7b) und die damit korrespondierende 
Anlageflache (6a, 6b) im wesentlichen parallel zu den 
Oberf lichen (10, 11) verlaufen. 

20. Paneel nach einem der Anspruche 1 bis 19, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Nut (6) eine urn den Winkel (aj zur 
Oberflache (11) geneigte Anlageflache (12, 14) und 
die Feder (7) eine urn den Winkel (o^) zur Oberflache 
(10) geneigte Anlageflache (13, 15) aufweisen, wobei 
c^x^ gilt und wobei das Oberf lachenpaar (12,13) bzw. 
(14,15) im zusammengefugten Zustand einen 
keilformigen Zwischenraum zwischen sich ausbilden. 

21. Verfahren zum Herstellen eines Paneels, insbesondere 
nach einem der Anspriiche 1 bis 20, 

bei dem die Seitenkanten des Paneels mit einer Nut 
oder einer Feder versehen wird und 
bei dem auf mindestens eine Anlageflache der Nut 
oder der Feder ein die Reibung zwischen dem 
zugeordneten Anlagef lachenpaar erhohendes Material 
aufgebracht wird. 
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22. Verfahren nach Anspruch 21, 

bei dem auf die mindestens eine Anlageflache eine 
Mehrzahl von Partikeln aufgebracht wird und 
bei dem die Partikel mit Hilfe einer Matrix auf der 
mindestens einen Anlageflache verbunden werden. 

23. Verfahren nach Anspruch 22, 

bei dem die Partikel nach einem Auf tragen der Matrix 
auf der Anlageflache aufgebracht werden. 

24. Verfahren nach Anspruch 22, 

bei dem die Partikel in dem Material der Matrix 
dispergiert werden und mit der Matrix auf die 
Anlageflache aufgebracht werden. 

25. Verfahren nach einem der Anspruche 21 bis 24, 

bei dem als Material der Matrix ein Kleber, ein Lack 
oder ein Wachs oder 01 verwendet wird. 

26. Verfahren nach Anspruch 21, 

bei dem die Partikel mit einer Folie, insbesondere 
Klebefolie bestehend aus einem thermoplastischen 
Material, auf die Anlageflache aufgebracht wird. 

27. Verfahren nach Anspruch 26, 

bei dem die Partikel vor dem Aufbringen der Folie 
bereits im Material der Folie enthalten sind. 

28. Verfahren nach Anspruch 26, 

bei dem die Klebefolie vor dem Aufbringen erwarmt 
wird, bei dem auf die erwarmte Folie die Partikel 
aufgebracht werden und bei dem die Partikel nach dem 
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Aufbringen der Folie auf die Anlagef lache mit der 
Folie verankert werden. 

29. Verfahren nach Anspruch 21, 

bei dem auf die mindestens eine Anlagef lache eine 
Matrix mit einer aufgerauhten Oberflache aufgebracht 
wird. 

30. Verfahren nach Anspruch 29, 

bei dem die Matrix als verf lussigtes oder pastoses 
duroplastisches Material aufgetragen wird. 

31. Verfahren nach Anspruch 29, 

bei dem die Matrix als vorgef ertigtes Produkt 
aufgebracht, insbesondere aufgeklebt wird. 

32. Verfahren nach einem der Anspruche 29 bis 31, 
bei dem die Aufrauhung der Oberflache durch dem 
Material der Matrix zugefugte Additive erzeugt wird. 

33. Verfahren nach einem der Anspruche 29 bis 31, 
bei dem die Aufrauhung der Oberflache der Matrix 
durch die Anwendung eines Werkzeuges auf die noch 
nicht vollstandig erhartete Matrix erzeugt wird. 

34. Verfahren nach einem der Anspruche 29 bis 31, 
bei dem die Aufrauhung der Oberflache durch eine 
mechanische Behandlung, insbesondere durch 
Sandstrahlen nach dem Erharten der Matrix erzeugt 
wird. 
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